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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnomman 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Klebfolienstreifen 

(§) Klebfolienstreifen fur eine wieder losbare Verklebung, 
der sich durch Ziehen in Richtung der Verklebungsebene 
aus einer Klebfuge herauslosen lai^t, mit einem nichtkle- 
benden Anfasser und einem sich da ran anschlieRenden 
langlichen, ein- Oder beidseitig klebenden Streifen, da- 
durch gekennzeichnet, dal^ der Streifen eine Breite von 
2-6 mm und ein Verhaltnis von Breite zu Dicke von kleiner 
odergleich 10 : 1 aufweist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifift einen Klebfolienstreifen far eine wiederablosbare Verklebung, der sich durch Ziehen in Rich- 
tung der Verklebungsebene aus einer Klebfuge herauslosen laBt. 
5 Eine haufige Anwendung transparenter Selbstklebefilme ist die temporare Befestigung sehr leichtei; zumeist flacher 
Gegenstande, wie z. B. sehr kleiner Bilder, Postkarten, Poster, Zeichnungen, Dekorationen etc. im Wohn- und Biirober- 
eich. Selbstklebefilme werden hierbei oft altemativ zu Nadeln, ReiBzwecken und Pin-Nadeln eingesetzt. \ferteile von 
Selbstklebebandem im Vergleich zu letztgenannten Befestigungsmitteln sind u. a. ihre ungefahrliche Handhabung (keine 
Verletzungsgefahr), ihre weitestgehende Unsichtbarkeit (durch die hohe Transparenz der Selbstklebefilme), die Moglich- 

10 kdt eine Fixierung auch auf festen mit Nadeln nicht zu durchstechenden Oberflachen vorzunehmen sowie die Moglich- 
keit eine einmal vorgenommene Verklebung von ausreichend festen Unteigriinden durch Abschalen des KlebefiLmes 
riickstands- und zerstorungsfrei wieder ablosen zu konnen. Nachteilig ist, daB sich die Klebefikne von wenig festen Haft- 
grunden, wie z. B. Tapeten, Papier, Pappe, gestrichenen Wanden etc. haufig nicht ohne Zerstorung des Haftgrundes wie- 
der ablosen lassen. Derartige Klebefilme sind als tesa-film® oder Scotch tape® im Handel. 

15 Elastisch oder plastisch hochdehnbare Selbstklebebander, welche sich durch Verstrecken im wesentlichen in der Ver- 
klebungsebene (durch sogenanntes Strippen) auch von z. T. sehr empfindlichen Verklebungsuntergriinden, wie z. B. Pa- 
pieren oder gestrichener Rauhfasertapete, ruckstands- und zerstorungsfrei wiederablosen lassen, sind in US 4,024,312, 
DE 33 31 016, WO 92/11332, WO 92/11333, DE42 22 849, WO 95/06691, DE 195 31 696, DE 196 26 870, 
DE 196 49 727, DE 196 49 728, DE 196 49 729 und DE 197 08 366 beschrieben. Eingesetzt werden sic haufig in Form 
. 20 . von -IQ^bebandsfr^ welche einca bevorzugt nicht haftklebrigen Anfasserbmich aufw^sen, von welchetn aus der 
^- " Aljlos^pr^^ wird. Besond^e Applikationen und -AusfUhrungsformen entsprechender Selbstklebebander 

finden sich u. a. in DE 42 33 872, WO 94/21 157, DE 44 28 587, DE 44 3 1 914, WO 97/07172. DE 196 49 636 und 
WO 98/03601. Die in voigenannten Patentschriften beschriebenen Produkte sind jedoch duichweg auch ftir die Verkle- 
bung mittelschwerer bis schwerer Gegenstande konzipiert, so daB sie hohe Verklebungsfestigkeiten aufweisen mussen. 

25 Ein sehr grofier Tell der im Wohn- und Biirobereich gewiinscbten Hxierungen betcifft jedoch, wie zuvor beschrieben, 
kleine und kleinste Gegenstande, wie etwa die Befestigung sehr kleiner Bilder, Postkarten, Photos, Zeichnungen sowie 
typischerweise an Pinnwanden fixierte Gegenst^de, ftir deren Befestigung klassischerweise haufig einfache Selbstkle- 
befilme, Stecknadeln, Pin-Nadeln und Heftzwecken ausreichend sind. Fur voigenannte Anwendungen sind die bislang 
marktgangigen und in o. g. Patentschriften beschriebenen, durch Verstrecken in der Verklebungsebene wieder abldsbaren 

30 Selbstklebebander, somit wenig geeignet, u. a. durch ihre inkonveniente Handhabung als auch durch sehr hohe Kosten 
pro Anwendung, was ihrer Massenanwendung deutlich entgegensteht So zeigt sich in der Praxis, daB insbesondere ftir . 
die Fixierung kleiner Gegenstande Klebebander vorteilhaft sind, welche sehr hiedrige Stripkrafte aufweisen, um ein 
leichtes und einfaches Ablosen, - z. B. auch fiir Kinderhande — , zu erlauben und welche zusatzlich in ihrer Form und 
Grofie den zu verklebenden Gegenst&iden angepaBt sind. 

35 Aufgabe vorliegender Erfindung war es somit Klebfolienstr^fen zur Verfugung zu stellen, welche ftir die Verklebung 
kleiner Gegenstande geeignet sind und dabel insbesondere derart ausgestaltet sind, daB sie beim Abl5seprozeB nicht zum 
ReiBen neigen, zugleich aber auch das Strippen erleichtem, insbesondere fiir weniger starice Personen, wie Frauen, Kin- 
der und altere Leute. 

Eine Mdglichkeit zu leichter strlpfahigen (niedrigere Stripkrafte) und auch preiswerteren Selbstklebebandem bzw. 

40 Klebebandstreifen zu gelangen bestebt darin, ihre Dicke zu reduzi^en. in der DE 33 31 016 C2 (S. 2^ Z. 50 fif.) auf- 
gezeigt, hat die Klebebanddicke der hierin beschriebenen Klebebandstreifen fur den AbldseprozeB (Ablosen durch ^fer- 
strecken in der Verklebungsebene) eine entscheidende Bedeutung. Die zum Abl&sen benotigte Abzugskraft setzt sich aus 
de[ Kraft zusammen, welche ftir das Abschaim des Klebebandes von den Verklebungsunteigriinden notig ist und der 
Kraft, welche zur Verformung des Klebebandes aufgewendet werden muB. Letztere ist annahemd der Dicke des Klebe- 

45 bandes proportional, erstere kaim im betrachteten Dickenbereich vereinfacht als konstant angenonunen warden. Die 
ReiBfestigkeit eines entsprechenden Klebebandes steigt auf der anderen Seite direkt proportional zu seiner Dicke an. 
Hieraus folgt, daB fiir Selbstklebebander entsprechend DE 33 31 016 C2 die ReiBfestigkeit unterfaalb eino: bestinmiten 
Dicke kleine als die Abzugskraft wird, mithin entsprechend diinne Produkte nicht mehr durch Verstrecken in der Ver- 
klebungsebene von den Haftgninden losbar sind, vielmehr zerreiBen diese bei einem entsprechenden Versuch. Die in der 

50 D£ 33 31 016 C2 beschriebene Problematik ist sinngemaB auf stripMiige Selbstklebebander anderer Produktaufbauten, 
z. B. mehrschichtige Systeme, ubertragbar. 

Hne zweite Mdglichkeit durch einfache GroBenvariation zu preiswerteren Selbstklebeb^dem bzw. Selbstklebeband- 
streifen mit gleichzeitig niedrigen Stripkraften zu gelangen bestebt darin selektiv die Klebebandbreite zu reduzieren. 
trberraschenderweise beobachtet man bei Klebebandem von sehr niedriger Breite, daB ReiBer oder Unteigrundschadi- 

55 gungen beim AbldseprozeB, welche z. B. gem zum Ende des Ablosevorganges — also beina Ablosen der letzten mm des 
jeweiligen Klebfolienstreifens - auftreten, in der praktischen Anwendung im \fergleich zu den analogen breiteren Kleb- 
folienstreifen nicht Oder doch signifikant vermindert in Erscheinung treten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die 
VMwendeten Klebestreifen nicht entsprechend DE 44 28 587 ausgeformt sind. Voigenannte Bigenschaft ist insbesondere 
dann von groBem \^rteil, wenn KlebebSnder init sehr weichen und damit zumeist stark haftklebrigen (stark tackigen) 

60 Haftklebemassen und/oder Selbstklebebander mit nur geringer Verstreckbarkeit genutzt werden sollen, da in beiden Fal- 
len erfahrungsgemaB eine besonders ausgepragte Tbndenz zu starken Stripkraftanstiegen zum Ende des Abldseprozesses 
auftritt. Klebfolienstreifen mit hoher Haftklebrigkeitbieten den Vbrteil, daB hohe Verklebungsfestigkeiten berets bei ge^ 
ringen AnpreBdnicken realisiert werden. Kobe Stripdehnungen werden infolge der sehr groBen Langen, die ein Strip zum 
AbloseprqzeB gedehnt werden muB, in der Praxis haufig als unvorteilhaft empfunden. Zusatzlich kann der abzulosende 

65 Klebestreifen leicht im gedehnten Zustand auf einer der Substratoberfiache veikleben, wenn der Klebestreifen infolge 
seiner sehr groBen Lange im verstreckten Zustand nicht kontinuierlich in einem Stiick abgeldst werden kann, der Abld- 
seprozeB somit unterbrochen wird. Entsprechend unter Spannimg verklebte Klebestreifoi reiBen aber besonders leicht 
bdm Versuch, sie endgultig aus der Klebfuge herauszuziehen. ^ 
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Eine Ursache fur die merklich geringere Tfendenz zu ReiSem und Untergrundschadigungen bei der Verwendung der er- 
findungsgemaBen Klebfolien sehr schmaler Klebebandstreifen scheint in der T^tsache begriindet sein, daB durch die hier- 
durch bedingten sehr niedrigen Stripkrafte in der praktischen Anwendung merklich hohere Separationsgeschwindigkei- 
ten im Vergleich zu ihren bisherigen (breiteren) Analoga vom Anwender eingesetzt werden. Das schnellere Herauszie- 
hen der Klebebandstreifen aus der Klebfuge durch den Anwender im Vergleich zu den analogen breiteren Klebeband- 5 
streifen bedingt dabei konsequenterweise eine starkeie Verstreckung derselben beim AbloseprozeB. Letzteres bewirkt 
eine starkere Reduzierung der Haftklebrigkeit der Klebestreifen beim Herauslosen aus der Klebfuge, nach 
DE 33 31 016 C2, Zeile 25 eine wesentliche Vorausseizung fureinen reiBer&eien AbloseprozeB uber die gesamte Lange 
des abzulosenden Klebebandes. Die reduzierte ReiBemeigiing im Endbereich erfindungsgemaBer schmaler soipfahiger 
Klebfoliensu-eifen ist um so erstaunlicher, weil bei den in der Praxis auftretenden hoheren Separationsgeschwindigkeiten lO 
das Verhalmis von ReiBkraft zu Stripkraft (der sogenannte Sicherheitsfaktor gegen ReiBen) infolge der mit der Ablose- 
geschwindigkeit ansteigenden Stripkraft (die HSchstzugkrafte sind im beirachteten Abl6segeschwindigkeitsbereich etwa 
konstant) merklich kleiner wird, 

Eine weitere mogliche Erklarung fiir die signifikant geringere Anzahl von ReiBem bei sehr schmalen Klebestreifen ist 
die, daB physikalische Effekte, welche sich beim Abstrippen in den beiden Randbereichen der Klebestreifen abspielen, is 
gegeniiber solchen im Miltelbereich der Klebestreifen dominant werden, in jedem Fall jedoch an Bedeutung gewinnen. 
So tritt beim Ablosen eines Klebestreifens (beim Strippen) von den Veridebungsuntergriinden eine deutliche Redukiion 
von Breite und Dicke des Klebestreifens auf, welches z. B. im Falle von Klebebandem entsprechend DE 33 31 016 oder 
DE .197 08 366 iiberderen kautschukelastisches Verhalten beschrieben werden kann. Entsprechend des kautschukelasti- 
schCD Cbarakters vorgaiannter Klebestreifen bewirken die auftretenden Ablosekrafte Deformationen der Klebestreifen 20 
im Bereich in dem sich diese von den Haftgriinden ablosen sowie ebenfalls im daran anschlieBenden noch verklebten Be- 
reich der Deformationen werden in beiden Bereichen in den Randzonen der Klebestreifen merklich anders ausfallen als 
im Mittelbereich der Klebestreifen, welches einen signifikanten EinfluB auf die ReiBemeigung beim AbloseprozeB haben 
kann. 

ErfindungsgemaBc Selbstklebebander kdimen von ein- oder mehrschichtigem Aufbau sein. Prinzipiell geeignet sind 25 
einschichtige Klebebander entsprechend DE 33 31 016 und DE 42 22 849 oder mehrschichtige Klebebander bestehend 
aus einer oder aus mehreren Klebstoifschichten sowie aus einer oder aus mehreren folien- oder schaumstoffhalligen 
Schichten entsprechend US 4,024,312. DE 195 31 696, DE 196 26 870, DE 197 08 366, DE 196 49 727, 
DE 196 49 728, DE 196 49 729 oder auch solche entsprechend WO 92/11332, WO 92/1333 und WO 95/06691. 

Schaumstof&wischenUrager konnen u. a. vorteilhaft dann Tbil erfindungsgemaBer Klebfolienstreifen sein, wenn z. B. 30 
Klebfolienstreifen mit hdherer Biegesteifigkeit eingesetzt werden sollen. Erfindungsgemafi einsetzbar sind sowohl ein- 
seitig, als auch beidseitig haftklebrige Klebfolien. 

ErfinduDgsgemaBe Klebfolienstreifen von rechteckiger Form liegen in ihrer Breite bevorzugt zwischen ca. 2 nun und 
ca. 6 mm, besonders bevorzugt zwischen 2,5 mm und 4,5 mm. Die genannten Untergrenzen sind primSr durch die prak- 
tische Handhabung entsprechender Klebestreifen durch den Anwender gegeben. Klebestreifen weisen ein Breiten- zu 35 
Dickenverfaaltnis von < 10 : 1, bevorzugt von < 7 : 1, besonders bevorzugt von < 5 : 1 auf, insbesondere bis einer Un- 
tergrenze von 1 : 1. TVpische KlebsUreifenlSngen betragen zwischen ca. 20 mm und 100 mm, bevorzugt zwischen ca. 
25 mm und 50 mm. Klebestreifen konnen im Endbereich optional entsprechend DE44 28 587 ausgeformt sein, z. B. 
spitz zulaufen. Klebestreifen weisen typische Dicken zwischen ca, 300 }im und ca. 25(X) pm, bevorzugt zwischen 4O0 pm 
und 1500 pm, besonders bevorzugt zwischen 500 pm und 12G0 pm auf Enthalten die Klebestreifen einen oder mehrcre 40 
schaumstoffhaltige Schichten, so beu-agen typische Klebestreifendicken ca. 300 pm bis ca. 5(XX) pm, bevorzugt 400 pm 
bis 3(X)0 pm, besonders bevorzugt 500 pm bis 2(X30 pm. 

IVpische Anwendungen der erfindungsgemaBen Klebefolienstreifen sind die Fixierung kleiner imd leichter Gegen- 
stande, wie z. B. kleiner Bilder, Postkarten, Poster, Dekorationen etc. im Wohn- und BOrobereich. Insbesondere eignen 
sich entsprechende IQebestreifen auch fur die Hxierung typischerweise an PinnwSnden befestigter Gegenstande. In einer 45 
speziellen Ausfuhrung werden die nicht haftklebrigen Anfasserbereiche entsprechender Klebestreifen durch farbige Be- 
druckung oder Beschichtung mittels farbiger Folien oder Papiere erzeugt. Nforteil ist hierbei, daB durch die farbige Aus- 
gestaltung der recht kleinen Anfasserbereiche die Anfasser selbst gut sichtbar bleiben. Ein weiterer \brteil ist ein attrak- 
tiveres Erscheinungsbild entsprechender Klebestreifen. Besonders bevorzugt sind Bedruckungen oder Beschichtungen 
mittels farbiger Folien oder Papiere, welche Farbstofife auf Basis fluoreszierender Pigmente also sogenannter Leuchtfar- 50 
ben nutzen, 

I^'pische Darreichungsformen umfassen einseitig mit einem Treimlaminat (typischerweise Ttennpapier oder Trennfo- 
lie) abgedeckte Klebebandstreifenstanzlinge, welche mit ihrer zweiten haftldebrigen Seite ahnlich etwa haftklebrigen 
Etiketten auf Trennpapier- bzw. Trcnnfolienrollenware vorliegen und z. B, einer Schachtelverpackung mit Schlitz und 
optional vorhandener AbreiBvorrichtung entnommen werden konnen, oder auch solche, welche auf Tiennpapier- bzw. 55 
Trennfolienblattware vorliegen, Eine bevorzugte Verpackung ist die eines Heftchens, welches mehrere Trennpapier- 
bzw. Trennfolienblatter enthalt, die mit erfindungsgemaBen Klebestreifen bestOckt sind. ^itare MSglichkeiten umfas- 
sen u. a. Schachteln oder Dosen, welche beidseitig mit einem Treimpapier oder einer Ttennfolie abgedeckte Klebeband- 
streifen enthalten. Vorgenannte Beschrcibungen verstehen sich als beispielhafl aus einer groBen Menge moglicher Dar- 
reichungsformen herausgegriffen. ^ 

Beispiele 

Beispiel I 

65 

40 Telle eines polyisoprenmodifizierten Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Blockcopolymers (Kraton G RP 6919; Shell), 
10 Telle eines Styrol-Ethylen/Butylen-Styrol-Blockcopolymers (Kraton G 1650; Shell), 50 Tie eines hydrierten Kohlen- 
wasserstoffharzes (Regalite R 101; Hercules) und 1 Tl. eines primaren Antioxidantes (Itganox 1010; Ciba) werden in ei- 
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nem Kneter mil Sigma-Schaufel bd einer Tempearatur von +180°C zu einer homogenen Mischung verarbeitet. Nach d«n 
hei^eSt Verpiessen der Klebmasse bei +200°C einschichtige Klebstoff-FoUenstUcke von 800 ± 60 

^n^^^orf""^" '^^^ "^^A^" Klebstoff-FoUenstQcken rechtecldge Klebestrdfen der Abmessungen 40 mm X 

50 mm, 20 mm X 50 mm, 10 mm X 50 mm, 5 mm X 50 mm und 3^ mm X 50 mm (jeweils Breite x Lange) ^halten wel- 
che an emem Langsende beidseitig mit einem Anfasser bestebmd aus 12 mm langen vmd 25 pm dicken, der Breite der 
mebestreifen angepaBten PolyesterfoHen (Hostaphan BN 25) abgedeckt werfen. En Tfeil der 5 mm x 50 mm (Breite x 
Lange) messenden Hebstofif-Folienstucke wird durch Heraiisschneiden does lechtwinkUgen dreieckigen StUckes mit 
Kantenlange (der beiden Katheten) an ihrem fiide spitz ausgefoimL Mit je einem Klebestreifen werden je zwei 
rech eckige Glasplatten der AbmessungMi lOGmmxSOmmaneinerihrw kurzen Seiten mittig detart deckungsgleich 
verklebt, daB der mcbt haftklebrige Anfasserbereich etwa Wmm aus derKlebfiige hervorstehL Die Klebestreifen wer- 
den anschheBend von unterschiedlichen Personen durch Vferstrecken in der Vfetklebungsebene manueU aus der Klebfiige 
herausgelost Hierbei zeigt sich, daB schmalere Klebestrrifen deutUch schneller von den entsprechenden Vfersuchspet^ 
nen aus da: Klebfiige herausgelSst werden. Je Klebestcdfen wurden 10 'Vfersuche durchgeflihrt. StripkrSfte wurdenmit- 
tels ejner Federwaage ermittelt. Es ergeben sich nachfoJgende Versuchsergebnisse- 



Versuch 


Klebestreifen- 
breite // b/d* 


Klebestreifen- 
ende 


Anzahl ReiSer 


Ablosegeschwindigkeit; 
subjektiv 


1-01 


40 mm // 50 


glatt 


7 von 10 


niedrig 


1-02 


20 mm// 25 


glatt 


4 von 10 


mSl^ig 


1-03 


10 mm// 12,5 


glatt 


1 von 10 


mSBig / schnell 


1-04 


5 mm // 6,25 


glatt 


keine ReiQer 


schnell 


1-04a 


5 mm // 6,25 


spitz ausgefomit 


keine ReiBer 


schnell 


1-05 


3 mm // 3.75 


giatt 


keine Rei&er 


schnell 



Versuch 


Hochstzugkraft 


Stripkraft 


Sicherheitsfaktor 


1-01 


275 N / Klebestreifen 


35 N / Klebestreifen 


7.9 


1-02 


145 N/ Klebestreifen 


19 N/ Klebestreifen 


7,6 


1-03 


75 N / Klebestreifen 


1 1 N / Klebestreifen 


6,7 


1-04 


40 N / Klebestreifen 


6,5 N / Klebestreifen 


6.1 


1-04a 


40 N / Klebestreifen 


6,5 N / Klebestreifen 


6.1 


1-05 


25 N / Klebestreifen 


nicht bestimmt 





iroiz nonerer Ablosegeschwindigkeit und damit niedrigerem Verhaltnis von Hochstzugkraft zu Ablosekraft (Strips 
kraft) und hieraus resultierendem niedrigeren Sicherheitsfaktor gegen ReiBear wird in der praktischen Anwendung der 
JClebebandstreifen erne signifikante Reduzierung der Anzahi der ReiBer beim AbloseprozeB beobachteL Muster aus \fer- 
such l-(Ha zeigen zum Ende des Stripprozesses im sich verjungenden Bereich ein besonders leichtes und damit ange- 
55 n^es AWosen. Selbst bei extrem niedrigen Ablosegeschwindigkeiten treten bei Mustem entsprechend Vfersuch 1-Ma 
in keinem FaU ReiBo: im Endbereich der Haftklebestreifen auf f u i-wa 
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65 



Beispiel II 

Bei Klebestreifen entsprechend Versuch 1-04 (Gesamtlange jedoch 35 mm) werdei die Polyesterfolienanfasser durch 
krcisnindb farbige Papieranfasser vom Durchmesser 6 mm ersetzt. Entsprechende Klebestreifen eignen sich insbeson- 
dere fur die Veridebung klemer und sehr leichter flacher Gegenstande, z.-B. an Hnnwanden. Durch die farbige Ausee. 
staltung der Anfasserbereiche laBt sich derer Position sehr schneU erkennen und somit leicht wiederfinden. Insbesondere 
f T , ^'"1 schneUes Erkennen in vorUegendem FaU Anfasserpapiere. welche mittels fluoreszierender Leucht- 

rarben bednickt sind. 
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Beispiel III 

Entsprechend Bspl. I werden 800 pm dicke rechteckdge Klebstofif-Folienstiicke unterschiedlicher Breite untersucht, 
welche einen zweischichtigen Produkiaufbau besitzen. Schicht 1 besteht aus einer ca, 400 pm starken Haftklebmasse auf 
Basis von 50 Tin. Vector 4113 (Styrol-Isopren-Styiol-Dreiblockcopolymer mitca. 15% Styrol-Isopren-Zweiblockgehalt 
der Fa. Dexco), 50 Tin. Foralyn 110 (Pentaester von leilhydriertem Balsamkolophonium; Fa. Hercules) und 1 TI. Irganox 
1010 (phenolisches Antioxidant; Fa. Ciba). Schicht 2 besteht aus einer ebenfalls ca. 400 pm starken Schicht auf Basis 
von 20 Tin. Vector 8508 (Styrol-Butadien-Styrol-Dreiblockcopolymer, Fa. Dexco), 30 Tin, \fector 421 1 (Styrol-Isopren- 
Styrol-Dreiblockcopolymer, Fa. Dexco). 50 Tin. Foralyn 110 und 1 TL Iiganox 1010. Es ergeben sich nachfolgende H- 
goischaften. 



Versuch 


Klebestreifen- 
breite//b/d* 


Klebestreifen- 
ende 


Anzahl Reilier 


Ablosegeschwindigkeit; 
subjektiv 


3-01 


30 mm // 37.5 


glatt 


8 von 10 


niedrig 


3-02 


3 mm // 3,75 


glatt 


0 von 1 0 


schnell 



10 



15 



20 



*b/d = Verhaltnis von Breite zu Dicke der Klebestreifen 



Patentanspriicbe 

I. IQebfolienstreifen fur eine wieder losbare Verklebung, der sich durch TAehea in Richtung der Verklebungsebene 25 
aus einer Klebfuge herausl5sen l^t, mil einem nichtklebenden Anfasser und einem sich daran anschliefienden Idng- 
lichen, ein- oder beidseitig klebenden Streifen, dadurch gekennzelchnet, dafi der Streifen eine Breite von 2-6 nun 
und ein Veriialtnis von Breite zu Dicke von kleiner oder'gleich 10:1 aufweist 

2: IQebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB der Streifen eine Dicke von 300 bis 5000 iim,' ■ 
insbesondeie 400 bis 3000 pm aufweist. 30 

3. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Streifen eine Breite von 2, 5 bis 4,5 mm 
und ein Verhaltnis von Breite zu Dicke von kleiner oder gleich 7 : 1 aufweist. 

4. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Streifen eine Breite von 2,5 bis 4,5 nun 
und ein Verhaltnis von Breite zu Dicke von kleiner oder gleich 5 : 1 aufweist. 

5. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Streifen eine oder mehrere schaumstoff- 35 
haltige Schichten enthalt. 

6. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Anfass^ farbig ausgestaltet ist. 

.7. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnete, dafi die Verklebungsflache abnimmt, indem das 
Streifenende spitz g^ackt, konvex gekrummt oder wellenformig begrenzt auslauft, oder zum Streifenende bin zu- 
nehmend die Klebfolienoberflache mittels einer Abdeckung oder eines Aufdrucks inertisiert ist 40 

8. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Klebfolienstreifen ein solcher auf Basis 
von thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen ist, wobei die Klebefolie hohe ElastizitSt und ge- 
ringe Plastizitat aufweist und wobei die Adhesion geringer als die Kohasion ist, das Haftvermogen beim Dehnen der 
Folie weitgehend verschwindel und das Verhaltnis von Abzugskraffc zu Reifilast mindestens 1 : 1,5 ist, wobei die 
Masse selbstklebend oder wSnneaktivierbar eingestellt ist 45 

9. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi das Ende, welches als Anfasser zum ^ehen 
dient, mit einer Abdeckung versehen ist, die insbesondeie UV-undurchlassig ist 

10. Klebfolienstreifen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi die Abdeckung eine dimensionsstabile und 
insbesondeie beidseitig auf die Kleb folie aufkaschierte Kunststoff-Folie ist 

II. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Klebfolienstreifen ein solcher mit einer 50 
hochdehnbaren, praktisch nicht riickstellenden Tragerfolie und einer druckempfindUchen Selbstklebemasse auf bei- 
den Seiten der IVagerfolie ist, wobei die IVagerfolie eine geniigend hohe Bruchdehnung (tensile streaght at break) 
hat, so dafi sie nicht leifit, bevor der Klebfolienstreifen vom Substrat abgezogen ist. 
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